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75, 1982). The standard method ot determining the corrosion 
resistance of vitreous enamel is hy autoclaving in acid 
solution. However, corrosion slows down with time, due to 
tnh’bition hy the reaction products. Therefore, the solu- 
tion should be periodically changed. If the duration of the 
cycle is down to 4 h, the corrosion becomes the same as in 
continuously replaced solution. 3pp 2fig 

_ _ physical 

1723/83 WOJNAROVITSNE HRAPKA, 1.; LENKEI, M.- Particle 
site distribution of typical cerami c raw materials by laser 
granulometer . (Epitoanyag 35, ("2)7 59, 1983). In Hung- 
arian?" The principles of the method are explained and the 
working of the CILAS 715 laser granulometer is described. 
The particle size distributions of milled glazes, guartz, 
feldspar and china clay were determined by this instrument 
and by Andreasen sedimentation. The agreement was good for 
isometric particles, but the china clay appears finer by 
sedimentation, because the platelets arrange themselves 
horizontally during sedimentation, while in the laser granu- 
lometer preferred orientation is prevented by circulation 
between the sample holder and the vibrated and stirred 
reservoir of the slip. 7pp 13fig ltab 

- 1724/83 CORNILLAULT, J.; RATH, K.-J.: Particle size 
measurement with laser-granulometer . (TI2 fachber. 107 , 
TT ) , 2T) 1983) . In German. The - principles of the method 
are explained. The three components of the instrument are 
described: the optical bench, the sampling system and the 
microprocessor based processing and presentation. The 
measuring range of 1-192 i<n is subdivided into 16 classes. 
The proportion of submicron particles is also obtained. 
Guidance is given for choosing the sample quantity. The 
reliability of the method is indicated by comparison with 
other methods. 3pp 3fig 

1725/83 KOZLOVSKII , Y a . A . ; SHUSTER, M.I.- Automatic sam- 
pler o f powder materials . (Stroit. Hater. (1), 25, 1983). 
In Russian. The principles and working details are de- 
scribed of an automatic sampler from a freely falling powder 
stream. 2pp 3fig 

'1726/83 BOMBERG, M.: Development of ther mal i nsulation 
performance test methods . (ASTM Stand. News 10, (12), 2 6 , 
1982)7 Methods of determining the thermal insulation of 
building materials are discussed, with emphasis on perform- 
ance-oriented methods. 7pp 5tab 

1727/83 KLIMENKO, V.N. ; PETROVA, E.M.; MASLJUK , V.A. : 
High-sensitivity dilatometnc set-up for investigation of 
sintering of high-melting compounds in controlled atmos- 
pheres . ('Sintering - Theory and Practice 7 Proc. 5th Int. 
Round Table Conf. held Portoroz, Yugoslavia, 7-10 Sept., 
1981. Edited by D. Kolar, S. Pejovmk, M.M. Ristic. 
Amsterdam, Elsevier, 1982. p. 127 ) . The set-up allows 
investigations to be conducted under isothermal and non-iso- 
thermal conditions over a range of 20 to 2500°C in vacuum or 
inert gas atmospheres at heating rates from 0.08 to l°C/s. 
6pp 3fig 

1728/83 0ZYENER, T. and others: Effect of AT- and spat- 
ially varying heat transfer coefficient on thermal stress 
resistance of brittle ceramics measured by the quenching 
method . (J. Am. Ceram. Soc. 66, (1), 53, 1983). 6pp 9fig 

1729/83 MONK, C.B.: Adaptations and additions to ASTM test 
method E 514 (water permeance of masonry) for field com 
ditions . (Masonry Materials, Properties and Performance. 
Ydi ted by J.G. Borchelt. Philadelphia, Pa. ASTM Spec. 
Tech. Publ . 778, 1982. p.237). Emphasis is placed prim- 
arily on the measurement of water passing through to the in- 
side face. A tentative rating criterion for water penetrat- 
ing the exterior face is suggested. The main proposed addi- 
tion to ASTM E 514 is a calibrated nozzle technique used to 
test permeance at caulkmgs, flashings, expansion joints, 
gravel stops, etc., not easily tested by the enclosed cham- 
ber method of E 514. Such an auxiliary device can be cali- 
brated and applied to simulate desired rainfall intensity 
and wind pressure. 8pp 4fig 

1730/83 DAVISON, J.I.: An autoclave expansion test method 
for type N hydrated lime intended for use in masonry mortar . 
(Masonry: Materials, Properties and Performance. Edited by 
J.G. Borchelt. Philadelphia, Pa. ASTM Spec. Tech. Publ. 
778, 1982. p.5). MgO in Type N lime may not become hyd- 
rated during mortar preparation, bricklaying and setting. 
Subsequent hydration of MgO is accompanied by 117% volume 
expansion and consequent, rfamerous nrpssurn *• •' ev «• 


r 


The new test method for expansive potential consistsrof mak- 
i nq 1 lme-cement-aqgieqate tablets and measuring expansion i,n 
autoclaving. lOpp 3fig 3tab 

1731/83 UKRAINSKU, L.Z.: Rapid control method for wat er 

absorption of ceramic tiles . (Glass Ceram( 39.. ( 2 ) , 8' 7 

1982) . Hater absorption values depend on the intensity of 

boiling. Water impregnation by vacuum is faster and leads 
to slightly higher values than boiling. Equipment for rapi , 
control of water absorption of ceramic tiles is being deve,- 
oped based on vacuum saturation. A correction will have to 
be applied to the measured data, because Russian standards 
prescribe saturation by boiling. 3pp lfig 

1732/83 SHETTY, D.K. and others: A biaxial-flexure test 

for evaluating ceramic strengths . (J. Am. Ceram. Soc. 66. 

( 1 ) » 3^7 1983) . An improved test fixture for biaxial-ten- 
sion strength testing of ceramics featuring uniform pressure 
loading of discs was developed and qualified. Biaxial data 
were obtained for an alumina ceramic, along with comparable 
uniaxial data from three- and four-point flexure tests, 
Weibull statistics provided a good description of the size 
effect on data from the two uniaxial tests, but underesti- 
mated the effect of stress biaxiality. The biaxial 
strengthening observed in the alumina ceramic is consistent 
with that observed previously in a glass-ceramic. 7pp 7fig 
ltab 

1733/83 HUBNER, H.W.; XAVIER, C.: The tim e-dependent 

strength degradation of a pure alumina. Pt.2) Verificati on 
of the predictions of proof testing ) (Ceramica (Sao Paulo) 
38 , (154), 397, 1 982 ) . In Portuguese. To study the re- 
liability of failure prediction methods used in ceramics, 
the inert strength as well as the time-to-fai lure and the 
degraded strength in water of proof test survivors were 
measured and compared with predictions based on the model 
for time-dependent strength of ceramics. The inert showed 
the expected truncation of the lower limit oi the 
statistical distribution. lhe data failure time and de- 
graded strenqlh confirmed the theoretira) predictions as to 
the form of the distribution and to minimum values. Proof 
testing is therefore an efficient means to eliminate weak 
ceramic components and to guarantee a minimum lifetime to 
proof test survivors in a corrosive environment. 8pp 8fig 

1734/83 GREEN, D.J.; HAWKINS, C.A.; HIRL1N6ER, M.M.: 
Double-cantilever-beam test inq of a t ra nsversely isotropic 
fibrous silica material ! (J. Am. Cerami Soc. 66, ( 1 ) , 46, 

1983) . The double-canti lever-beam (DCB) geometry was used 

to study the fracture behaviour of a transversely isotropic ' 
fibrous silica material that is used in the thermal protec- 
tion system of the Space Shuttle. For this testing geo- 
metry, the evaluation of Kc requires measurement of the 
elastic constants of the material. Determination of the 
compliance behaviour of the material allowed the various 
analytical beam models that have been put forward to de- 
scribe the DCB geometry, to be distinguished. The Timo- 
shenko beam on a generalized foundation was the best model 
to describe the experimental compliance behaviour and the K c 
measurements. The measured K c values were higher than for 
previous work that had used the double edge-notched tensile 
geometry. Crack propagation in the' material was charac- 
terized by variations in the crack-resistance force, prob- 
ably reflecting microstructural variations. The subcntical 
crack-growth behaviour was studied using the constant-load- 
mode DCB technique, and the results agreed with the predic- 
tions of an earlier study. 4pp 5fig 3tab 


BASIC SCIENCE 

PHASE RELATIONS 

1735/83 PASCUAL, C.; DURAN, P. : Subsolidus phase equi- 
libria and ordering in the system Zr02-Y2 03 • (J. Am. Ceram. 

Soc. 667 El) > 23, 1983). The subsolidus phase relations in 
the entire system 7r02-Y203 were established using DTA, 
expansion measurements, and room- and high-temperature X-ray 
diffraction. Three eutectoid reactions were found, (a) 
tetragonal zircoma solid solution -*• monoclimc zircoma 
solid solution + cubic zirconia solid solution at 4.5 mol % 
Y2O3 and v 490°C, (b) cubic zircoma solid solution -► i- 
phase Y4Zr30l2 + nexagonal -phase Y6Zr0ll at 45 mol % Y203 
and t. 1325 ± 25°C and (c) yttria C-type solid solution -► 
cubic zircoma solid solution + hexagonal phase Y6Zr0ll at v 
72 mol % Y 2O3 and 1650 ± 50°C. Two ordered phases were also 
found in the system, one at 40 mol % Y203 with ideal formula 
Y4Zr30l2 and another, a new hexaqonal phase, at 75 mol % 
Y?0'< with fnrf 01 ’' 1 v r . 


Finomkeramiai tipusmintak szemszerkezetenek 
; tanulmanyozasa lezer-granulometer alkalmazasaval 
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SzilikAtipari Kozponti Kutat6 es Tervezo Intezet, Budapest 


j 

BevezetAs 
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A pormintAk szemcseeloszlAeanak gyors es pon- 
tos meghatArozAsa alapveto jelentosegu sok ipar- 
Agban. Ezt a kovetelmenyt alapulveve a francia 
Cerlich As Cilas vAIlalatok a 70-es evekben fej- 
I lesztettAk ki a lezer-granulometert, mely a leg- 
kiilonbozobb tipusu anyagoknAl eredmenyesen 
alkalmazhato. 

| A SZIKKTI Szilikatkemiai OsztAlyAn 1981-ben 
! helyeztiik iizembe a CILAS 715 tipusu lezer- 
i granulo m Atert . MunkAnkban a mddszer elvAnek 

As a kesziilek mfikodesenek ismertetAse mellett, 
a finomkerAmiai tipusmintak vizsgAlati lehetosA- 
geit mutatjuk be. 


Dfddszer elve es a 715 tipusu keszulek mfikodese 

A mddszer a koherens fenysugAr As az elozetesen 
folyadAkban diszpergAlt porszemcsAk kolcson- 
hatAsAn alapul. Ha egv gombkent tekintheto 
reszecske Atmeroje nagyobb, a raeso feny hullAm- 
hosszAnAl, akkor fenyelhajlasi jelenseg jon letre. 
Az egyes szemcsek erintesi felvileten elhajlA feny- 
nyalAb irAnyvAltozAsAnak szoge fordltottan arA-. 
nyos a gomb sugarAval La dbra. Az azonos szog- 
elhajlAsu sugarakat egyeslto optikai lencse fokusz- 
slkjaban egy olyan diffrakcios kep keletkezik. 

• melynek energiaeloszlAsa a poranyag szemcse- 
eloszlAsAra jeUemzo es fbkuszpontjat az elhajlAst 
nem szenvedo, azaz a szemcsekkel nem erint- 
kez6 sugarak kepezik (lb. dbra) [1 — 7]. 

FAkuszslkban a mereB szemcsemerettartomA- 
nyainak megfelelo szamu es helyzetu meresi be- 
menetek elhelyezesevel merni lebet az. adott 
merettartomAnyba eso szemcseszAmra jellemzo 
sugarintenzitast (2. dbra). A mAdszerrel meg- 
hatArozhato als6 szemcsehatart a lezersugAr hul- 
lAmhossza (A) hatArozza meg, ez legfeljebb 2A 
lohet, de megielelo pontossAg inkAbb csak 4 A felett 
biztoslthatd [1]. 

A 715 tipusu lezer-granuiomAter felepltAsAnek 
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1. dbra. A fenynycddb is szemcsik IcSzGUi kolcsUnhot&s 



2. dbra. Fdkuszsikban lev6 merisi bemenetek elxclyezeit 
eernaja 

sAmAjAt a 3. dbra szemleiteti. Fo egvsegkent r 
fenyforrAsboL, a mintatartobol, optikai lencsek- 
bol, fotodetektor rendszerboJ es bzamltdgepbb 
Ail [2], 

A fenyforras kis teljesltmenyfi (1,5 mW), kohe- 
rens sugArzAst kibocRajto He — Ne gaziezer. A ni j- 
chanikai modulAtoron keresztul haladd sugar,-. I 
egy reszet elterlto lap meresi celokra elkulonr.i. 
Terfrekvenciasziirest es 20x nacyltdst bizt 
afokalis lencserendszerrel eloalh'tot.t 2,5 eni at 
meroju lezersugar-nyaJAb egyniAstdl 1 nun tavnl- 
sAgban levo, ket iiveglapbol kerettel OHszeeplte'.t 
mintatartora esik. 

A megblzhato meresi eredmenyek crdekebm 
fontos, hogy az anyagot elozetesen megfelehVn 
diszpergAljuk. A diszpergalokozeg kivAlasztav.- 
nAl merestechnikai szempontbol egyeduli kikbtiV. 
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3. abra. A CILAS 715 tipusu Uzer-granulomeler felepi - 
Usenek simdja 

1. texeiroglr-forrla. 2. modnlitor, S. klOrlW azelep, 4. keverfl helye. 5. 
TlbrotirUly, 0. viprogeneritor, 7. k#perny6, 8 liilK. 9. ki£rt£kel6 

efyatg. 10. kezetesi tit, 11. nyorauuP. 12. elhajlltott Busrkmyalkb, IS. 
dLrckt aagirnyalAb, 14. laneaerendszer, 15. szivattyil. 10. mintattrtd, 17. 
tttufilfe, 18. elienSrtOeeUa, 19. elt4rH01ap 

hogy tdresmutatdja eltero legvea a vizsg&lati 
anyagetdl [5]. A minta diszpergald folyadekban 
val6 eloszlatasara a kesziiiekbe beepitett pro- 
pelleres kevero es vibrokezeles alkalmazhato. 

A diszpergalt reszecskeket tartalmazd szusz- 
penzidt egy szivattyu a vibrotartaly es a minta- 
tartd kozott allandoan aramoltatja (110 n/min.). 
\?.vv#\ biztositja a tokeletes homogenitast es az 
eeetleges gazbuborekoL- elt&volitasat. A minta- 
tartdban kialakuld turbulens dramlas megakadd- 
lyozza a szemcseorientaciot es fgy .lehetove teszi, 
hogy a lezersugdrnyalab a forgo szemcsek minden 
oldaldt megvil&gitsa. A BzemcBeeloszlasi gorbe, 
amelyet igy meriink atlaga annak, amit ugv kap- 
nank, ha elozetesen kiilbnbdzo iranyokban orien- 
talndnk a szemcseket. 

A fdkuszsikban elhelvezett mdresi bemenete- 
ken dthalado energia fotodetektorra esik, mely a 
raeso energiaval aranyos nagysagu jelet ad. A me- 
rdsi adatok feldoJgozasat es az egyes muveletek 
vezdrleset megfelelo program alapjan mikro- 
nrocesszor vegzi. 

Az ertekelo program szami'tasba veszi, hogy a 
meghatarozott szogre beallitott detektor nem- 
csak azokat a fotonokat detektalja, melyek az 
adott szoghoz tartozd reszecskeken hajlanak el, 
hanem azokat is, melyek a szomszedos reszektol 
szdrmaznak. Figyelembe veszi a fenvnyaldb es 
a nagyszamu szeracse kbzotti kblcsonhatast, ami 
a fdnyelhajlasi elmelet segitsegevel lehetseges [6]. 
Korrigalja a meresi adatokat (fotodetektorbdl 
szarmazd jelt) a lezerforrasbdl kibocsatott ener- 
gia fuggvenyeben. 

A meressel kapcsolatos utasitasok a kezeloter- 
ben kdzolhetok. Husz meres eredmenyenek atlaga- 
kent a sulyszazalekban megadott granulometriai 
es gyakorisagi gdrbek adatai egy irdszerkezettel 
kinyomtathatdk es az eloszlasi gorbek egy didda- 
matrixbdl 4,116 kepemyon vizuali&an megfigyel- 
hetok. A meresi ldd 20 sec. 


A 715 tipusu granulometerrel l-t61 192 pm-ig 
16 tartomdnyban lehet merest vdgezni, melyek 
felsd hatdrai 1: 1,5; 2; 3; 4; 6; 8: 12; 16; 24; 32; 
- 48; 64; 96; 128 6s 192 pm. 

A ldzer-granulometer eionye: gyorsasaga, az 
eredmdnyek jo reprodukdlhatdsdga, a vizsgala- 
tokhoz szukseges kis anyagmennyiseg, a rendszer 
diszperzitasa szempontjabdl kedvezo folytonos 
4r£Lmoltatasi es mereskdzbeni mechanikai kezeles 
lehetosdge, a berendezes kis helyigenye, egyszeru 
kezelese, az automatikus eredmenvkiiratas, folya- 
matszabdlyozasba vald beilleszthetoseg [4,5,6]. 

A porazuszpenzio koncentracioja anyagtipustol 
fiiggoen 0,1 — 1,5 g/1 kozott valtozhat, esak a feny- 
nvaldb dltal megvilagitott megfelelo szemese- 
szam a lenyeges. Ezt alulrol a hatterzaj, feliilrol 
a nagy szemeseszam miatti dtfedesek hataroljak. 
A vizsgdlatokhoz pontos bemeres nem szukseges. 

A meresi eredmenyek ertekelesehez semmilven 
fizikai, vagy kemiai vizsgdlati adat nem kell, 
mely az ebbol adddd jarulekos hibakat kikiiszo- 
boli [4]. Lehetove teszi a kuionbdzd fajsulyu 
szemesekbol 4116 mintak vizsgdlatat is, mely a 
szok&sos szedimentacids analizissel nem lehetse- 
ges. 

Kovetkezokben a finomkeramiaipari tipus- 
anyagok vizsgdlataval mutatjuk be a muszer 
alkalmazasi lehetosege.t es korlatait. Anyag- 
tipusonkent a diszpergf Id adalek optimalis kon- 
centrdciojanak a kime.esenel, a szedimentacios 
gyakorlatban bevait koncentracio-tartomanyokat 
vettiik alapul. A lezer-granulometerrel kapott 
eredmenyeket minden esetben osszehasonlitottuk 
a legelterjedtebb Andreisen modszerevel. A me- 
resi adatok jobb ertelmezesero a CILAS muszerrel 
mert szuszpenziobol a targylemezre cseppentet- 
tiink es pasztazo elektronmikroszkoppal tanul- 
manyoztuk az egyes szemcselc, illetve aggregatu- 
mok alakjat es nagysagat. 

Sovany any ago k szemcseeloszlasa 

A finomkeramiaipari mazt k koziil a Herendi 
Porcelangyarban basznalt mizpor szemcseelosz- 
lasat vizsgdltuk. A 4. abra szerint a desztillalt 
vizben diszpergalt mazszeincsek ldnyetiesen dur- 
vabb szemcseeloszlasuak, mint Na-pirofoszfat 
adagolasa eseten. Tehat a disz]>ergalas eldsegitese- 
hez bevitele szukseges. 

A 4,8 mmol/1 NTF koncentraeiondl az Audrea- 
sen (3. gorbe) es fenyelhajlason alajiuld indds/.er- 
rel nyert eredmenyek (2. gorb(;) a 3 pm feletti 
tartomanyban jo egyezest mutatnak. A iezeres 
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mAdszerrel kapott gyakorisAgi gorbe adatai alap- 
jAn a mAzreszecskek meretenek felso hatAra 
24 pm, a 16 — 24 pm Atmeroju szemcsek mennyi- 
sAge 1,8%. Andreasen pipettaval merve 20 pm 
folott a szemcsek 3%-a, 20 — 40 pm kozott 1%-a 
talalhatA. Az 5. dbran megfigyelhetok a j61 disz- 
pergalt egyedi szemcsek morfologiaja. 

A nem kAplekeny nyersanyagok koztil az eldre- 
drolt kvarc As foldpat szemszerkezetet tanulmA- 
nyoztuk. A diszpergaloszer optimAlis koneentra- 
ciAjAnak kimArAsAre vegzett mArAs szerint a 
kvarcpor (Dorsilit NSZK) szemcseeloszlasa 0—13 
mmAl/1 NPF oldatban mArve azonos. A 6. dbra 
1 gorbijen a mArAsi adatok egybeesese egyrAszt 
azt mutatja, hogy a kvarcpor az elektrolit kon- 
centrAciAra nem ArzAkeny, mAsreszt azt bizo- 
nyftja, hogy az eredmAnyek jAl reprodukAlhatok. 
AkAtfajta mAdszerrel kapott eredmAnyek viszony- 
lag j6 egyezAst mutatnak. 



5. dbra. Mazijraniildtnm (2407) jnorjului/ia/a fj 


1. tdbldzat 

Foldpdt&rlemtny granulometriai gorbij&nek adatai 



MArAsi 

mAdszer 

MAret • 

Andreasen 

pipetta 

CILAS 715 t. lezer- 
-granulometer 

5 

31 

29 

10 

47 

47 

20 

68 

63 

40 

97 

96 

Atlagos szemcse- 
Atmerd [(im] 

11 

12,5 


Az orolt foldpat (norveg 2441) szemcseelo.-: 
lAsAt szintAn kevAsse befolyasolja az elektrc.. 
koncentracio, a 0 — 43 mm61/l NPF-al diszperg ' . 
szemcsek eloszlasi gorbeje azonos (7. dbra). A 1 
zeres As az Andreasen pipettas mArAs eredmAnyek 
osszehasonlltva hasonlo lefutasu gorbeket n 
rtink, a szedimentAciAval kismArtAkben finomat 1 1 ■ 
az anyag ezemcseeloszlasa. Ez utAbbit szanr^ 
ruen az 1. tdbldzat tartalmazza. 

Keplekeny anyagok szemcseeloszlasa 

Az eldzoektdl lenyegesen elterden, az asryai. • 
asvanytartalmu keplekeny nyersanyagok szei.. 
cseeloszlasa nagymertekben fugg az eldkeszii- 
koriilmenyeitol As a vfzsgalati modszertol. . 
iszapolt kaolinok — melveket keszilesuk Mir 
mechanikai vagy kemiai mAdszerrel diszitortn. 
tak — a mArAs elotti eldkeszitAsre kevosbo or/ 
kenyek, mint a banyanyers agyagok; vagy k*,- 
nok (8. Ah 9. Abra). 
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6 dbra. Kvarcorlemeny 
(DoreUit NSZK) szemezerkezete 


1 0-13 mmol /l NPF CIIAS71S 
2. 13 mmol 1 1 NPF ANDREASEN 


4 '5 6 7 8 910 


30 40 SO 60 708090100 



7. dbra. Foldpatorlemeny (2441) 
azemszerkezete 4.3 mmbl/1 NPF 
oldaiban diszpergdlva 


JelBtes. 

1. Oesxlvii CILAS 715 
2 20 mmot/t NPF CILAS 715 
3. 20 mmol/ 1 NPF ANOREASEN 


8. dbra. Philo agyag azemszerkezete 







i 


j L6zer-granulom6ter alkalmaz&sdval (9. dbra 
; 1 — 4 gorbdk) a kvilonbozo __ modon elSkeszftett 

zettlitzi kaolin dtlagos szemcsemerete 4,2 — 5 jim 
kbzbtt vdltozik. Elozetes dztatds nelkiii l3 mra61/l 
• NPF oldatban diszpergalt kaolin szemcseelosz- 
ldsdt mutatb 1 gorbe lefutdsa alig ter el a 43 mm61- 
os oldatban eldzetesen 24 draig dztatott,- 30 min 
propelleres keveressel 6s 20 min vibrozass&l disz- 
] ergdlt anyag szemcseeloszldsatol (2 gorbe). 
Uhbez hasonld szemcseeloszlas merheto a deaz- 
tilldl t vizes dztatds es az elobbihez hasonl<$ 
30 -min propelleres es 20 min vibrokeveres utan 
(4 gorbe). A 2 pm alatti szemcsek mennyisege 
i enn61 az elokeszitesnel a legtobb. A vibrokezeles 
elhagyaedval csokken a 2 pm alatti, szemcsek 
\ reszardnya (3. gorbe). Az 1 — 4 gorbdkbol meg- 
dllapithatb, hogy az elektrolit-kon centraci6 0 — 43 
mmdl/1 kozotti vdltoztatdsa kis hatdssal van az 
eloszldsra. A propelleres keveresnel hatasosabb 
a vibrokeveres. A vibrozds hatasa — az egyeb 
koriilmenyek betartasa mellett — a 10 pm-nel 
nagyobb aggreg&tumok megbontasdban nyilvd- 
nul meg. 

Ugyanezen anyagoknak a lezeres es szedi- 
, mentdcids mddszerrel meghatdrozott szemszer- 
| kezete 16nyegesen kiilonbozik (8. 6s 9. abrak). 
1 A pluto agyag kozel 75% -a 2 pm alatti az And- 
I reason szerint 6s ~8% a lezeres granulometerrel. 

Jiz Andreasen pipettdval merve a zettlitzi kaolin - 
, r,dl a 2 pm alatti szemcsek mennyisege 60%, 
szemben a fenyelhajlas alapjdn dolgozd muszer 
13%-08 ertekevel. 

A mddszertani elteres behato tanulmdnyozasa 
erdek6ben a szedimentdlassal levdlasztott kulbn- 
boz6 fzemcsefrakcibkat is vizsgaltuk lezer-gra- 
nulomdterrel (10. dbra). Megdllapithato, hogy a 
szedimentdcids analizis eredmenvetol val6 kiilbn- 
bozoseg annal nagyobb, minel jobban haladunk 
a kisebb szemcsemeretek fele; vagyis a kevesbe 
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diszpergdlt kaolinkotegekbol 4116 nagyobb sze.. 
csektol a viszonylag j61 diszpergdlt kaolinitszeni- 
csekig. Ez utdbbi morfologiajdt a 11. dbra' mu- 
tatja. Ldthatd, hogy a bazislap szerint orientd.-- 
reszecskdk vastagsaga (~0,1 pm) elenyeszcV-' 
kicsi a lap feliiietehez k6pest. A nagyobb szemc 
frakcidkban az egyedi szemcseknek minoso'd 
aggregdtumok formdja egyre jobban kozehti „. 
izometrikus alakzatot (12 — 13. abrdk). 

Megdllapithato tehat, hogy a lezer-granu. 
meterrel kapott szemcseeloszlas eredmenye 
talaban j61 egyezik a szedimentacios analiasth 
ha a szemcsek alaktani tenyezoi nem tul nagy 
vagyis a gombformat kozelitik. Ettol eltero es-e- 
tekben viszont lenyeges kiilonbseg adodliat. 11 
szakirodalom alapjdn [1] azzal magyarazhat 
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12. abra. Zettlilzi kaolin d-< 10 /xm dzernr.se frakcioja 



13. abra. Zettlitzi kaolin d < 40 gm szcrncsefrakcio ja 


hogy szedimentacio Koran az anizornctrikus rd- 
szecskek, igy a jol diszpergalt kaolinit szemcsek 
is ugy orientalodnak, hogy a nyugv6 folyadckkal 
szemben a maximaJis ellenallast tamisitsak. Igy 


a lemezke sokkal lassabban esik, mint az azonos 
suJyu gomb. A lezeres mercseknel az oriontdcio 
hatasa a szemcsek ailando forgasa kovetkczteben 
nem ervenyesul. 

Osszeioglal&s 

A finomkerdmiaipari tfpusanyagokkal vegzett 
meresek eredmenyeibol azt a kovetkeztetcst le- 
het levonni, hogy a kozelltoen izometrikus szem- 
csdkbdl dUo sovdny anyagok, l'gy a kvare, foldpat 
es mdz orlemenyek szemcseeloszlasa a nagymer- 
tdkben elterjedt szedimentdcios mddszerrel es 
ldzer-granulometerrel merve kozel azonos. Az 
Az utdbbi rendki'viili elonye gvorsasaga. 

A szabdlytalan nagyon valtozd alaku agyag- 
— asvdnyokat tartalmazo anyagoknal, az iszapoit 
ds bdnyanyers agyagoknal es kaolinokndl, a gya- 
korlat a szedimentdcidval meghatarozott ertekek- 
hez kot nehany nagyon fontos tulajdonsagot, 
mint peldaul a szaradasi erzekenyseg, szilardsag 
• stb. Ezek az anyagok is megfeleloen jeliemezhe- 
t6k a fdnyelhajlas elven mukodo granulometerael, 
de az eredmdnyek gyakorlati ertekelese szttkse- 
gesse teszi a diffrakcid dtmero es a vizsgalt anyag 
tnlajdonsagai kozotti osszefiiggesek megdllapita- 
sdt. A lezer mbdszer gyorsasaga a szemcseelosz- 
Idson kivlil a diszpergaloszerekkel valo viselke- 
ddsre, a ciklonozasnal a ciklon levalasztdsi eles- 
segenek elienorzesere is modot ad. 

A ldzeres eljaras a SEM felvetelekkel es eset- 
leg az azonos koncentracioban elvegezheto zeta- 
potencidl meresekkel kombinalva az agvagds- 
vdnytartalmu nyersanyagok reologiai es cserep- 
kdpzodesi tulajdonsagaival foglalkozo kutatasi 
munkdk hasznos muszere lehet. 

IRODALOM 

[1] Meric, J. : BuU. Soc. Ceram, 95, 67—76 (1972) 

[2] Technische Beschreibung von Laser-Granulometer 
Typ 715, Compagnie industrielle des Lasers, 1979 

[3] Meric, J. P.; Caron, J. F.: Revue Mat. Constr. 688, 
197- 183 (1979) 

[4] Meric, J. J’.,' Caron, J. F.: Revue Mut. Constr. 676, 
30-34 (1973) 

[5] Andreis , H. ■ Powder Metallurgy International 10, 
98-99 (1978) 

[0] Meric , ,7. F. ■ Zvinent Kalk •■ips.-. 25, 142— 143 (1972) 
[7] Barthelemy, C Hutjon, J . C.: Revue Mat. Constr. 701, 
227-229 (1976) 

Wujndromtsnc, Ilrapka Ilona — Lrnkri Maria- Fiiiomke- 
raniiai tipiisinintak szems^erketeiiek luiiultiuintozasa 
~ Iczer-gruiiubi meter utkulinuzasaMil 

MunkHtiklmn a s/<inescrlf>s./.las gyorn ineelmtarozasnt 
tuztositd Cl LAS 715 tiput-ii le/er-ginnuUmicier uiuLodr- 
set t'-ri a imonikrrmniui tipiiMiiintuU \ i/^ealuli lelu lone- 
goit isnicrtetluk. A lezer niuilszorrel kaputt, cifdineiivckct 
mimleii e‘-ellje;i e-v.ev('leUuk a leei ller|eillebli Aielrea- 
son Siedunentueius unuli/.ist.-vel. A nieicsi erediaenyok 
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jobb 6rtelmez6srire a vizsgrilt szu8zpejnzi6kb61 preparri.lt 
ezemcaek, illotve agcregatumok alakjat "Vis nagysagat 
prisztrizd elektronmikroszkdppal tanulmiinyoztuk. 

A kttzellt6en izometrikus szemcsekbdl all6 anyagok( 
igy a kvarc, fold pat es maz 6rlemenyek szemcseeloszlasa 
a z elterjedt szudimentacius es lezeres mddszerrel merve 
kfizel azonos. 

A j61 diszpergalt kaolinit szemcseket, illetve agyagria- 
vrinvokat tartalmazd anyaeok szemcseeloszlasa a szedi- 
mentacids eljarassal lenyegesen finomabb, mint a lezeres 
me reset 1. 

Bo&Hapoeum'tHe, X. H. — JleuKeu. M : IfoyneHHe aepaoBoro 
eocTasa THnonux npOS tohkoM xepaxHKH c nbMontuo 
aaaepHoro rpaHViOMeTpa 

B padoTe oniicuBaioTCH bo3mowhocth hcitmtshhh thttobux 
npo6 TOHKOft KepaMHKH, a TaKwe npuHLinn aeiicTBiin jiaaep- 
Horo rpanyjtOMeTpa THna rUJIAC 715, oOecne'iHBaiomero 
B03M0>«H0CTn vcKopeHHoro onpeneiienwa 3eoHOBoro coc- 
rasa nopouiKOB. PeayntTaTU, noJiyteHnwe naaepHbiM 
MeTOgoM cpaBiinBa.TOCb c peay.ibTaTa.MH ceniHMeHTatiHOH- 
Horo aHajiH3a, npoBeaeHHoro c noMoipbio mineTKii Ahji- 
peaseHa. H jih jiyamefl oueHKH pe3VJii>TaTOB HaMepeHHil 
aepsa, hiii we arperaTbi, npenapnpoBaHHHe kb Hcnbirye- 
mjx cycnebaHtt H3v«iaincb c noMomtio c.KaHHpyiomero 
SJieKTpoHHoro MiiKpocKona (4>opMa >1 panMepu aepeH). 

3epHOBOfl cocraB MaTepnaJi, cocToanrax npHMepHo iia 
HSOMeTpHaecKiix aepeH, tanux KaK naapn, nt JieBoa mnaT h 
raaaypH, HaMepeHHUft o6eHMH BbitneynoMHiiyTbiMH MeTO- 
gann, gaeT xopouiee coBnaieHiie peayibTaTO ). 

B to we BpeMH aepHoaoft cocTaB xopoino jmcnepin- 
pyetibix KaoiHHHToBbix aepeH, him we MaTepiianoB, co- 
gepwamnx riHHHue MiiHepaibi, orrpeae.ieHiiMfl ceanMeH- 
TaQHOHHUM MeTonoM , HBJiHeTCH Gone ‘ TOHKHM HeM B c-iyaae 
onpegejieHHH aaaepHUM rpauyjiOMe'i poM. 


Frau Wojniirovits, Ilona Hrapka — Maria Lrnkei : Tinier- 
suchung ties Kornauflmiios feinkeramisrher Typroustcr 
mlt der Anwendung von Lasercrranuluiueter; " 

Es wurde die Bestaetigung des die Schnellhestiinmung der 
Komverteilung siohernden Lasenjmnnlomet-ers Tvn 
CILAS 716 und die Untereuchungemogbehkeit feinkura- 
mischer Typmustor darpelegt. Die durch Lasermetlevn 
erhaltenen Ergebntsse warden nut dem weitverbreuen 11 
Andreasen-Method verglielien 
. Fiir die bessere Dentung der Mcsscrgehnisse wim» 
die Form und Grosse der aus dor Suspension prepaneru 
Komer, bzw. Aggregate studiert. 

Die Komverteilung der annaehernd aus iBometrischen 
Komchen stehenden Stoffen — wie zB. Quarz, Feldpai. 
Glasurmahiguter — ist beinahe gleich nut den sedimen- 
tations-, und Lasermethoden. 

Die Komverteilung der gut dispe.rgierten Kaolinn 
bzw. Tonnuneralien enthaltenen Stoffen ist wesentluh 
feiner mit deni Sediment at lonsmetliod, als die nut d . 
Laserniessung. 

Hrapka, Ilona ' {Mrs. Wojndrovits) — Lenkei, Maria 
Particle Size Distribution of Typical Ceramic Raw Materi- 
als by Laser Granulometry 

CILAS-715 laser granulometre was used for the title 
study and results compared with sedimentation (Andrv- 
asen) values. To aid intrepretation the size and shap.- 
of particles and aggregations prepared from studies 
suspensions were exaniinde by SEM too. Lean materials, 
made of approx, isometric particles of quartz and /or 
feldspar as well as ground glazes give almost identical 
granulometry by both methods. Plastic bodies, esp. tho- 
containing well dispersed kaolinite particle are conside- 
rably finer by sedimentation than by the laser method. 


\ 


PALYAZAT! HIRDETMENY 

A nepgazdasag fejlodesenek jelen- 
legi es elottunk alio szakaszabun 
dontd feltetele, bogy javuljon a 
termeles es a gazdalkodds hale- 
konysaga. Eroforrasaink korlato- 
zottsaga es valtozo vilagpiaci fol- 
t^telek miatt eloterbe keriilt a 
azellemi tartalekaink jobb feltarasa 
es hasznosltasa. A kormany szeles- 
koru programot hagvott jova 
(1032/1982. /VII. l./MT ez. hata- 
rozat) olyan muszaki-gazdasagi fel- 
tetelek es eszkozok letrehozasara, 
amelyek reven a gazdasagosabb/ 
anyaglelhasznaias, a fajlagos anv^g 
megtakarltast eredmenyezo terr 
szerkezet-korszerusites, a gyart- 
manyok es a technologiak korezeru- 
8itese a gazdasagi munka' kozep- 
pontjdba kerul. 

A program vegrehajtasahoz sze- 
leskbru Lirsadaltni aktivitasra van 
szukseg, anielynek kibontakozta- 
tasat scglti az Ipari Miniszteriuni 
kezdemenyezesere tobb niiniszte- 
rium es orszagos hataskoru szerv, a 
MTESZ es mas tarsadalmi ds 
tdniegszervezetek tamogatasaval, 
egyiittesen kilrt 


„Esszeru anragtakarekoss-a 
megvalositasa” 

c. palyazat.. 

A palyazat reszydteleben nyil- 
vanos, jellegeben .tukos rendszeru. 

A paly&zat'c&ja: 



n. gazdosagos anyagfelhasznalas es 
techpologia korszeruBitesi kormany- 
3gram vegrehajtasanak segi'tese 
£dleskoru tarsadalmi mozgalom 
'1'ibontakoztatasaval, az anyagta- 
J.arekos szemlelet orszagos szintu 
t Iter jesztesevel. 

A reszleteket, az 6rtekelesi szem- 
jiontokat a palvazati kiiras tar- 
talmazza. 


A pulyamfivek dijazasa: 

I. dlj 30 000 Ft 
(maximum 10 db) 

.1. dij 25 000 Ft 
(maximum 15 db) 

m. dlj 15 000 Ft 
(maximum 20 db) 


\ 

Ezen tulmenoen a bevezetesre. 
hasznositasra erdemesnek itelt pa- 
lyamuvek jutalmazasara osszese- 
tovabbi 100 000 Ft all rendelkeze- 
re, amelybol palj r azatonkent 5 0'- 
Ft fizetheto. • 

A palyazaton reszt vehet mindci. 
belfoldi termeszetes vagv jogi sz* 
mely, alkoto kollektiva, amennvi- 
ben a palvazati kiirast. a reszvet- 
felteteleket magara nezve kotelezo- 
en elismeri. 

A reszletes palyazati kiirast .■ 
MTESZ Szakmai Koordinacios Tit - 
karsagan lehet atvenni, vagy postal 
uton ig^nvelni. (Budapest, V.. 
Kossuth ter 6—8. II. eni. 22" 
szoba, 1055). 

A palyazatok bekiildvn (poslnra 
adasi) hatarideje: 

1983. 06. 15. 24 00 6ra 

A palyazatok eredmenylnrdeteser 
elorelathatoan 

1983. 10. 31. napjaig 
kerul sor. 

A palyazat osszesltel ( eredisn 
. nyerol n sajtd litjan is riW.le" 
tijdkoztatast adunk ki. 
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